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@ Dammstoff und Verfahren zur Herstellung desselben 

@ Die Erfindung betrifft einen Dammstoff, insbesondere fur 
Bauzwecke, sowie ein Verfahren zur Herstellung desselben. 
Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ernen Dammstoff 
auf naturlicher Basis zu schaffen. Die Aufgabe wird gemad 
der Erfindung dadurch gelost, dafi der Dammstoff als 
Dammaterial wenigstens ein bastartiges Material aufweist, 
das mit wenigstens einem Ftammschutzmtttel behandelt 
worden ist. Ein derartiges Material hat den Vorteil, dafi als 
Hauptbestandteil ein rein pflanzliches Produkt verwendet 
wird. Das Bastmaterial weist dabai ein ahnliches Warme- 
dammvermogen und Schalldammvermogen wie die her- 
kommlichen Fasermateriatien auf. Weiterhin ist der Damm- 
stoff durch die Behandlung mit einem Ftammschutzmittel 
schwer entftammbar und kann somit den Sicherheitsbestim- 
mungen bei der Erstellung eines Gebaudes oder bei einem 
" nachtraglichen Einbau genugen. 



CO 
CM 
CO 

in 



Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 

BUNDESORUCKEREI 04 96 602 023/400 



6/38 



DE 195 41 626 Al 



1 

Beschreibung 



Die Erfindung betriffi ein Dammstoff. insbesondere 
fiir Bauzwecke. und ein Verfahren zum Herstellen des 
Dammsioffes. 

Dammstoffe werden beim Bau beispielsweise eines 
Wohnhauses oder eines anderen Gebaudes fQr die un- 
terschiedlichsten Isolationszwecke benotigl. Zum einen 
dienen die Dammstoffe dazu.die Schallubertragung von 
einem Raum zum anderen zu verhindern. Zum anderen 
werden Dammstoffe als Warmeschutzisolation insbe- 
sondere im Dachbereich eines Gehauses verwendet. 
Dabei verhindert der Dammstoff im Winter einen War- 
medurchgang nach auQen, wahrend im Sommer der 
Dachbereich vor zu starker Aufheizung geschutzt wird. 

Um den vorhandene Raum eines Gebaudes auszunut- 
zen. ist es zunehmend ublich, daB auch der Dachboden 
zu Wohnzwecken verwendet wird. Haufig wird dabei 
die Unterseite des Dachas zunachst mit einer Schicht 
aus einem warmeisolierenden Material versehen. An- 
schlieBend erfolgt eine Verblendung aus Gipsplatten 
oder Holzelementen. Als Isolationsmaterial haben sich 
Glasfasermaterialien oder Mineralfasermaterialicn 
durchgesetzt, da sie gute Warmeisolationseigenschaften 
aufweisen. Ferner weisen derartige Mineralfasern und 
Glasfasern den Vorteil auf. daB sie in der Regel schwer 
entflammbar sind. 

Es ist aber allgemein bekannt, daB insbesondere bei 
der Handhabung wahrend des Einbaus gesundheitliche 
Beeinflussungen. beispielsweise Reizung der Atemwege 
und/oder Juckreiz auf der Haut und in den Augen, durch 
die im allgemeinen sehr feinen Fasern auftreten konnen, 
deren spatere Auswirkungen noch nicht geklart sind. 
Weiterhin ist zu beachtea daB insbesondere bei einem 
Dachausbau mit Holzverkleidung die Schicht aus dem 
Isolationsmaterial haufig nicht voUkommen abgeschlos- 
sen gegenuber dem Wohnraum ist, so daB die Mdglich- 
keit besteht. daB die Fasern in den Wohnraum gelangen. 
Personen, die sich in dem Wohnraum aufhalten. konnen 
demnach ebenfalls gesundheitlichen Beeinflussungen 
ausgesetzt sein. 

Im Zuge der Bemiihungen, immer mehr Gegenstande 
und/oder Baumaterialien aus natiirlichen Stoffen bereit- 
zustellen, besteht offensichtlich der Bedarf, auch Isola- 
tionsmaterialien aus Naturstoffen vorzusehen, Der Er- 
findung liegt daher die Aufgabe zugrunde. einen Damm- 
stoff zu schaffen. der zumindest naherungsweise aus ei- 
nem reinen Naturprodukt oder zumindest umweltver- 
traglichen Produkten besteht. 

Die Aufgabe wird gemaB der Erfindung dadurch ge- 
lost, daB der Dammstoff als Dammaterial wenigstens ein 
bastartiges Material aufweist, das mit wenigstens einem 
Fiammschutzmittel behandelt worden ist Ein derartiges 
Material hat den Vorteil, daB als Hauptbestandteil ein 
rein pflanzliches Produkt. namlich ein Bastmaterial. ver- 55 
wendet wird. Das Bastmaterial weist dabei ein ahnliches 
Warmedammvermdgen und Schalldammvermogen wie 
die herkommlichen Fasermaterialien auf. 

Ferner sind Fiammschutzmittel beispielsweise aus der 
Holzbehandlung bekannt, bei welchen irgendwelche 
Auswirkungen auf den lebenden Organismus noch nicht 
aufgetreten oder bekannt sind. Der Dammstoff gemaB 
der Erfindung kann daher ohne die Gefahr von gesund- 
heitlichen Beeinflussungen gehandhabt und eingebaut 
werden. Weiterhin ist der Dammstoff durch die Behand- 
lung mit einem Fiammschutzmittel schwer entflammbar 
und kann somit den Sicherheitsbestimmungen bei der 
Erstellung eines Gebaudes oder bei einem nachtragli- 
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chen Einbau genugen. 

ZweckmaBig ist es dabei, wenn das Bastmaterial fa- 
serf6rmig ist. Es kann aber auch vorgesehen werden, 
daB das Bastmaterial filzformig ist. Durch diese Art des 
Bastmaterials kann ebenfalls ein Isolationsmaterial be- 
reitgestellt werden, daB hinsichtlich seiner Handhabung 
und Einbauweise den herkSmmlichen Matten aus Glas- 
faser oder Mineralfaser vergleichbar ist. 

In einer vorteilhaften Ausfuhrungsform ist vorgese- 
hen, daB das Bastmaterial Flachs, beispielsweise Flach- 
sfilz, ist. Die Gewinnung von Flachs und die Herstellung 
von den weiterverarbeitbaren Flachsfasern sind allge- 
mein bekannt und bediirfen daher an dieser Stelle kei- 
ner weiteren Erlauterung. Durch die Verwendung von 
Flachs als Dammaterial kann der Dammstoff wirtschaft- 
lich hergestellt werden. Insbesondere ist Flachsfilz ein 
sehr dichtes Material, wodurch gute Warme- und auch 
Schallisolationseigenschaften erreicht werden konnen. 

In einer anderen Ausfuhrungsform kann vorgesehen 
werden, daB das bastartige Material aus Kokos, bei- 
spielsweise aus Kokosfasern, besteht. Auch mit diesem 
Material lassen sich gute Isolationseigenschaften erzie- 
len. Das bastartige Material kann beispielsweise auch 
Hanf sein. 

Ferner kann in einer weitergehenden Ausfuhrungs- 
form vorgesehen werden, daB das bastartige Dammate- 
rial vor der Behandlung mit dem Fiammschutzmittel mit 
wenigstens einem Benetzimgsmittel vorbehandelt wor- 
den ist Dies ist insbesondere bei der Verwendung von 
Kokosmaterialien zweckmaBig, da dieses Material ei- 
nen natiirlichen Fettgehalt aufweist. wodurch eine Be- 
netzung mit dem Fiammschutzmittel nicht oder nur un- 
zureichend mdglich ware. Durch die Vorbehandlung mit 
dem Benetzungsmittel kann jedoch eine dauerhafte 
Verbindung des Flammschutzmittels mit den Fasern 
oder dergL bewirkt werden. 

Grundsatzlich kann jedes Fiammschutzmittel fur die 
Behandlung des Bastmaterials verwendet werdea In ei- 
ner vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung ist vor- 
gesehen, daB das Fiammschutzmittel ein Ammonium- 
salz anorganischer Sauren ist Dabei ist es zweckmaBig, 
wenn das Fiammschutzmittel Ammoniumphosphat ist 
Dieses Fiammschutzmittel hat sich allgemein bewahrt 
und hat den Vorteil, daB es in der Hitze des Feuers nicht 
flammenerstickende Gase (Ammoniak) erzeugt 
sondern auch dehydratisierend wirkt wodurch eine 
Verkohlung beispielsweise des im allgemeinen aus Holz 
bestehenden Dachstuhls ohne Flammenentwicklung be- 
schleunigt werden kann. 

In einer anderen Ausgestaltung kann vorgesehen 
werden, daB das Fiammschutzmittel Sdckstoff-, Schwe- 
fel- und/oder Phosphorkomponenten enthalt Dies hat 
den Vorteil. daB der Dammstoff kompostierbar ist, so 
daB Abfallprobleme vermieden werden konnen. Dieses 
Fiammschutzmittel gibt ferner bei der Flammenhitze 
keine giftigen Gase ab. 

]e nach Art des verwendeten Bastmaterials und der 
Dichte der Fasern oder des Filzes kann vorgesehen wer- 
den, daB das Bastmaterial mit dem Fiammschutzmittel 
getrankt ist Es kann aber auch zweckmaBig sein, wenn 
das Fiammschutzmittel auf das Bastmaterial aufge- 
sprUhl ist In beiden Fallen wird eine gleichmaBige Ver- 
teilung des Flammschutzmittels auf das Bastmaterial ge- 
wahrleistet 

In einer weiteren Ausfuhrungsform der Erfindung ist 
vorgesehen, daB das Bastmaterial impragniert und/oder 
konserviert ist Dies hat den Vorteil, daB eventuelle 
schadliche Einflusse durch in das Bauwerk eindringen- 
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des Wasser oder durch die stets vorhandene Luftfeuch- 
tigkeit vermieden werden. Insbesondere wird dabei ver- 
mieden, daO das Flammschutzmittel sich mit der Zeit 
verdunnt oder sogar entfernt wird. 

Da es sich bei dem Dammstoff urn ein Naturprodukt 
handelt, ist es ferner vorteilhaft, wenn das Bastmaterial 
mit wenigstens einem Mittel gegen Schimmelbcfall be- 
handelt ist. Dadurch wird gewahrleistei, daB sich das 
Bastmaterial im Laufe der Zeit nicht zersetzr oder ein 
Nest fiir Schimmelpilze bildet» die ansonsten zu Ge- 
ruchsbelastigungen oder dergleichen innerhalb des be- 
tref fenden Wohnraumes fuhren konnten. 

Das Impragniermittel. das Konservierungsmittel und 
das Mittel gegen Schimmelbefail konnen ohne weiteres 
ebenfails auf der Basis von Naturproduktenoderzumin- 
dest aus umweltvertraglichen Stoffen bestehen. Es hat 
sich aber gezeigt, daB diese Mittel bei der Behandlung 
von Kokos nicht zwingend erforderlich sind, da der Na- 
turstoff Kokos auBerst bestandig ist. Ferner kann es 
zweckmaBig sein, wenn der Baststoff. insbesondere der 
Flachsfilz, mit einem Mittel gegen seinen spezifischen 
Geruch behandelt wird 

In einer zweckmaBigen Ausfiihrungsform der Erfin- 
dung ist vorgesehen, daB der Dammstoff platten- oder 
mattenformig ausgebildet ist. Ferner kann es zweckma- 
Big sein, daB der Dammstoff auf zumindest einer Seite 
mit einer Folie, beispielsweise einer Aluminiumfolie, ka- 
schiert ist Dadurch kann in vorteilhafter Weise die 
Handhabung weiter vereinfacht werden. Bei der Ver- 
wendung von Kaschierungen soUte jedoch stets auf eine 
ausreichende Luftdurchlassigkeit geachtet werden. 

Es ist offensichtlich, daB durch die Verwendung des 
erfindungsgemaBen Dammstoffes ais Isolationsmaterial 
ein weiterer auf natiirlichen Materialien basierender 
Baustoff bereitgestellt wird. Evemuelle gesundheitliche 35 
Beeinflussungen, insbesondere durch Spatfolgen oder 
dergleichen sind daher nicht zu befiirchten. Insbesonde- 
re kann gemaB der Erfindung ein Dammstoff bereitge- 
stellt werden, der frei von Schwermetallen, Borsauren 
und/oder Halogenen ist und zudem kompostierbar und 40 
biologisch abbaubar ist. 

Die Erfindung betrifft ferner ein Verfahren zur Her- 
stellung eines Dammstoffes, insbesondere eines Damm- 
stoffes der oben beschriebenen Art. GemaB der Erfin- 
dung ist vorgesehen, daB ein Dammaterial aus bastarti- 45 
gem Material mit wenigstens einem Flammschutzmittel 
behandelt wird. Insbesondere bei fetthaltigen Materia- 
lien kann es zweckmaBig sein, daB das Dammaterial vor 
der Behandlung mit dem Flammschutzmittel mit einem 
Benetzungsmittel vorbehandelt wird. Dadurch kann ei- 50 
ne gute Verbindung der verwendeten Dammaterialien 
mit dem Flammschutzmittel bewirkt werden. 

Das Flammschutzmittel und/oder das Benetzungs- 
mittel kann dabei aufgespriiht werden. Es ist natiirlich 
auch moglich, daB das Dammaterial mit diesen Mitteln 55 
getrankt wird, 

GemaB einem AusfOhrungsbeispiel der Erfindung 
kann vorgesehen werden, daB der IDammstoff als Dam- 
material Flachsfilz mit einer Faserlange von etwa 20 bis 
100 mm aufweist Die Fasern konnen eine Dicke von 15 eo 
bis 40 ^m aufweisen. Der Flachsfilz wird mit Ammoni- 
umphosphat als Flammschutzmittel getrankt oder bei- 
spielsweise in der Flotte aufgebracht. Dabei kann so 
vorgegangen werden, daB das Flammschutzmittel ent- 
weder vor oder nach der Ausformung des Fiachsfilzes 65 
zu Dammstoffmatten aufgebracht wird. 

Der fertige Dammstoff ist als Matte ausgebildet und 
kann die Im Bauwesen iiblichen AbmaBe hinsichtlich 
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seiner Lange, Breite und Dicke aufweisen. Der Damm- 
stoff kann auch in roilenformigen Matten hergestellt 
werden. Ferner kann wenigstens eine Seite mit einer 
Aluminiumkaschierung versehen sein. 
5 Die Verarbeitung des Dammstoffes gemaB der Erfin- 
dung kann demnach in der gleichen Art und Weise wie 
die Verarbeitung der herkommlichen Dammstoffe er- 
folgen. Der Flachsfilz kann dabei genauso leicht mit 
einem Teppichmesser oder einem anderen Schneidgerat 
10 auf die erforderiiche Lange und Breite gebracht werden. 
GemaB einem Ausfuhrungsbeispiel ist vorgesehen, 
daB das Flammschutzmittel salzartige Verbindungen 
von Stickstoff-, Schwefel- und/oder Phosphorkompo- 
nenten enthalt. Auch dieses Flammschutzmittel ist eben- 
15 falls frei von Schwermetallen und Halogenen und ent- 
halt keine Borsaure. Dieses Flammschutzmittel liegt zu- 
nachst in pulvriger, kristalliner Form vor und wird vor 
dem Auftragen mit einem geeigneten Losungsmittel 
(Wasser) in eine flussige Form gebracht. 
20 Dieses Flammschutzmittel kann sogar in einem Ar- 
beitsgang ohne Vorbehandlung auf das Dammaterial 
aufgebracht werden. Insbesondere kann hierbei auf die 
Verwendung eines Benetzungsmittels auch bei der Be- 
handlung von Kokos verzichtet werden. 
25 Weiterhin hat es sich in uberraschender Weise ge- 
zeigt, daB sogar Holzhobelspane durch die Behandlung 
mit dem erfindungsgemaBen Flammschutzmittel schwer 
entflammbar werden. Es konnen daher auch diese Ab- 
fallprodukte nach der erfindungsgemaBen Behandlung 
30 mit einem Flammschutzmittel. beispielsweise als lose 
ittung, als Dammbaustoff eingesetzt werden. 

Patentanspruche 

1. Dammstoff, insbesondere fiir Bauzwecke, da- 
durch gekennzeichnet, daB der Dammstoff als 
Dammaterial wenigstens ein bastartiges Material 
aufweist, das mit wenigstens einem Flammschutz- 
mittel behandelt werden ist 

2. Dammstoff nach Anspruch I, dadurch gekenn- 
zeichnet. daB das Dammaterial zumindest teilweise 
faserformig ist 

3. Dammstoff nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, daB das Dammaterial zumindest 
teilweise filzformig ist 

4. Dammstoff nach einem der Anspriiche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet, daB das Dammaterial 
Flachs enthalt 

5. Dammstoff nach einem der AnsprQche 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, daB das Dammaterial Ko- 
kos enthalt. 

6. Dammstoff, insbesondere fur Bauzwecke, da- 
durch gekennzeichnet, daB der Dammstoff als 
Dammaterial wenigstens ein holzartiges Material, 
beispielsweise Holzhobelspane. aufweist, das mit 
wenigstens einem Flammschutzmittel behandelt 
worden ist 

7. Dammstoff nach einem der Anspriiche 1 bis 6, 
dadurch gekennzeichnet, daB das Dammaterial vor 
der Behandlung mit dem Flammschutzmittel mit 
einem Benetzungsmittel vorbehandelt worden ist 

8. Dammstoff nach einem der Anspriiche 1 bis 7, 
dadurch gekennzeichnet, daB das Flammschutzmit- 
tel ein Ammoniumsalz anorganischer Sauren ist 

9. Dammstoff nach einem der Anspriiche I bis 8, 
dadurch gekennzeichnet daB das Flammschutzmit- 
tel Ammoniumphosphat ist 

10. Dammstoff nach einem der Anspriiche 1 bis 9, 
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dadurch gekennzeichnet, daO das Flammschutzmit- 
lel Sticksioff-, Schwefel- und/oder Phosphorkom- 
ponenten enthalt. 

11. DSmmstoff nach einem der Anspriiche I bis 10, 
dadurch gekennzeichnet, daB daB das Flamm- 5 
schutzmittel salzartige Verbindungen von Stick- 
stoff-. Schwefel- und/oder Phosphorkomponenten 
enthalt. 

12. Dammstoff nach einem der Anspriiche 1 bis 1 1, 
dadurch gekennzeichnet, daB das Benetzungsmittel 10 
aus einer waBrigen LOsung besteht. 

13. Dammstoff nach einem der Anspriiche 1 bis 12. 
dadurch gekennzeichnet, daB das Dammaterial im- 
pragniert ist. 

14. Dammstoff nach einem der AnsprUche 1 bis 13, 15 
dadurch gekennzeichnet. daB das Dammaterial mit 
wenigstens einem Mittel gegen Schimmelbefall be- 
handelt ist 

15. Dammstoff nach einem der Anspriiche 1 bis 14. 
dadurch gekennzeichnet, daB der Dammstoff plat- 20 
tenformig ausgebildet ist 

16. Dammstoff nach einem der Anspriiche 1 bis 15, 
dadurch gekennzeichnet. daB der Dammstoff auf 
zumindest einer Seite mit einer Folie, insbesondere 
einer Aluminiumfolie, kaschiert ist 25 

17. Verwendung des Dammstoffes gemafl einem 
der Anspriiche 1 bis 16 als Isolationsmaterial fur 
Bauzwecke. 

18. Verfahren zum Herstellen eines Dammstoffes, 
insbesondere gemaB den Anspruchen 1 bis 16, da- 30 
durch gekennzeichnet, daB ein Dammaterial aus 
bastartigem Material mit wenigstens einem 
Flammschutzmittel behandelt wird, 

19. Verfahren zum Herstellen eines Dammstoffes 
nach Anspruch 18, dadurch gekennzeichnet, daB 35 
das Dammaterial vor der Behandlung mit dem 
Flammschutzmittel mit einem Benetzungsmittel 
vorbehandelt wird. 
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